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La pr^sentc invention est relative k de nouvelles compositions 
C08in£tique8 contcnant un ou plusieurs polyro&res polyammoniina quatemaires, 
auz conqjos^s polymferea utilises dans cea compositions, ainsl qu'a tm procWfi 
de traitement des cheveux ou de la peau h I'aide de ces compositions et 
coapos^s. 

On a dgj a propose d'ntiliser des polym&res catiodiques et, pins 
particulifereinent, des polymferes contenant des groupements ammonium quater- 
naires comme agent de conditionnement pour la chevelure. 

De telles compositions sont d^crites, notanment, dans lea brevets 
frangaia Ab la demanderesae n"" 2.270.846 et 2.316.271. 

Lea polym&res cationiques pr^sentent, on le salt, une grande 
affinitd poor lea fibres k^ratiniquea telles que les cheveux en raison de 
1* interact ion. de leurs groupements ammonium avec les groupements anioniques 
da cbevao. 

' - Cea polymferes ae d^posent ear lea cheveux d'autant plua facilement 
que ceux-ci sont plua senslbilis^s, et 1' affinity pour le cheveu est souvent 
telle qu'lla rfisistent €nerglqueraent h l»€limination par les shamppoihga , 
par brosaage ou par traitement avec une solution alcaline. 

On a constats, toutefois, que si l^utilisation de tela polynferea 
catiooiquea prdaentait de nombreux avantagea d&aa la masure oft ila fadlitent 
ie d6tf61ag6 dea cheveux ainai que leur traitement, et leur confferent dea 
qnHilltda de nervosltd et un aapect brillant.; en zaiaon de leur affinitfi 

poor la kfiratlne, cea poiynferea oat .tendance i a'accumuler mir lea cheveux 

It U suite d*appltcatlone r6pdt6ea. 

Cea polymferes cationiques h groupements quatemaires pr^sentent, 
par allleura, soiivent I'inconvfoieiit d'etre peu coiqjatib lea avec les agents 
tensio-actifs anioniques, ce qui rfiduit les posaibilitfia d'utiliaatioa et 
iapose leur emploi dans dea traitementa deux temps, avant ou aprfes shant- 
pdolng. 

La demanderesae a dficouvert que certains polym&rcs polyammonium 
quatemaires ne prfisentaient paa les inconv^ients susvisgs. Elle a constatd, 
en particulier, que ces polymferea pouvaient fitre utilisds dans des traitenenta 
M un aeul t&aps du fait de leur bonne compatibiUtfi avec lea agenta tenalo- 
actifa anioniques, qu'ila produiaaient I'effet de canditionnenent aouhaitd, 

quHla pouvaient fttre dliminds de la chcvelure k I'oicaaion de traitementa 
eapillairea claaaiquea • 

L* invention a done pour objet dea compoaitiona cosm^tiquea conte- 
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naat des polym^res polyammoalums quaternaires pr^sentant les avantages 
pr^elt^s. 

.L'lnveation a €galement pour objet les polymferes utilises dans 
les ccmpositions susvis^es et qui sont des composes nouveaux. 
5 L' invention a encore pour objet un proc^dg de traitement des 

cbeveux mettant en oeuvre les composes et compositions susvis^s. 

D'autres objets de la pr^sente demande ressortiront ^ la lecture 
de la description et des exemples qui suivent. 

Les con^osltlons selon 1' invention destinies principalement 2t I'u- 
10 sage cosmfitique sont. caractfirisfies par le fait qu'elles contiennent au moins 
un polymfere constitu^ essentiellement des motifs reprdsent^s par la formule 
g^€rale : 



15 



N A— (CH^'n' CO - B - OC - (CHj)^^ - — (D 
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dans laquelle : 

A ddsigne un groupcment hydrocarbon^ divalent, linfiaire ou ramlfidj saturd ou 
noo saturd, non substitud ou substitud par un ou plusieurs groupements hydro- 
xyle. plus particuliferement A dfisigne un radical alcoyl^e, hydrazyalcoyUne, 
alcdnyl^e ou alcynyl^e lindaires ou randfids ; . 

B ddsigne : 

(a) un reste de glycol de formule - o - Z - O - 

ou Z ddsigne un radical hydrocarbon^ lindaire ou ramifid 
25 on un groupement tel que : 

( CH^ - CH^ - 0 - <»2 " ™2 - (CH^ - CH - 0)^ - CH^ - CH - 
s CH3 CH3 

30 oik X et y ddsignent un nonbre entier de 1 & 4 reprdsentant un 

degrd de polymdrisatioa ddfini et unique ou un nombte qaelcon- 
que de 1 & 4 reprdsentant un degrd de polymdrisation moyen ; 

(b) un- reste de diandne bis secondaire tel qu'un ddrivd de la 
pipdrazine de formule : 

35 ■ y — 

(c) un reste de diamine bis primaire de formule - NH - Y - NR - 
ob, Y ddsigne un radical hydrocarbond lindaire ou ramifid 

40 ou le radical bivalent - CH^ - CH^ - S - S - CH^ - CH^ - 
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(J) un groupement urdyl^ne de formule - NH - CO- - NH - ; 
d^slgne un radical alcoyle infdrieur ayant de 1 2t 4 atomes de carbone et, 
de prdfdrence, ndthyle .; 

^2 Mt un radical hydrocarbond lindaire ou ramifidi 

lea. deux radicaux peuvent dgalenent former avec A et les deux atooea d'asote 
tm radical bivalent de formule : 
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X ddaigne un balog^nure. . et» en partlculieri bromure ou chlorure ; 

n. ddaigne le nombre 1 cm un nombre entler de 3 ^ 10. 

Le radical reprdsentd par A dans les composes utilises selon 
I'inventioQ ddaigne, de prdfdrence, un radical alcoyUne, hydroxyalcoyl&ne, 
alcdnyltae ou alcynyltoe ayant de 2 it 10 atooea de carbone et plua particulifere- 
seat un radical dthyl^ne, propylene, mdthyl-propyl^e, butyl^e, mdthyl-butyltee, 
hexMdtbyltoe* octamfithyltee, ddcamdthyl&ne, hydroxypropylfene, botenyl^ne ou 
butyfeyltoe, 

Le radical hydrocarbond reprdaentd par Z et T ddaigne, de prdfd- 
Teiice» un radical alcoyl^e ayant de 2 & 10 atooiea de carbone et, plus parti- 
callteenent, im radical dthyltoe, propyl^e, diiiidthyl-2,2 propyltee, butyl^e, 
hasaadthyltoe, octaai^thyl&nej d^camdthyl^e. • ' 

Le radical hydrocarbond reprdsentd par R^ ddsigne, gdndralenent, 
tm radical alcoyle comportant de 1 & 12 s tomes de carbone et, de prdfdrence, 
un radical mdthyle, dthyle, propyle, isopropyle, butyle, hexyle, octyle, 
ddcyle, doddcyle. 

Certains polym&rea utiliads dans les compositions selon la prdaente 
invention soht nouveaux et soht constituds de motifs rdpondant h la formule IV; 



R« 



CO - B' - OC 



(CH^)„- 



L "2 



<IV) 



35 ; 



. dan« laquelle B' d^slgne un reste de diamine bls-secondalxe de formule : 

/-\ 
- K H - 

ou un reste urdyl^ne de formule - NH-CO-NH-, n ddsigne 1 ou un nombre 
^ . entier .de 3 h 14 & la condition que lorsque B' ddi^igne . 
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n d^signe un noabre de 3 ^ 10, 

\t ^2* ^* ^' ayant la signification indlqu^e pouc la fioKBiule I 
SoQt ggalement nooveauac les polym&res de fozmule (l) dans • 
laquelle A d^algae un radical alc&yUne ou alcynyl^e lin^alres da 
zamlfi^a. 

Lea polym^res utilises dans les compositloniB selon 1' invention 
Boat pr^aris sulvant un proc^d^ connu lui-meae par polycondenr 
saticKi d'une diamine bis-tertiaire r^pondant h la fonnile (ll) avec un compost 
bia-lialo^acyld rdpondant.ft la fomile (III). : 

H • A - H (II) X - (CH^)^ - CO - B - OC -(CT^^X (ill) 

_ _ • ■ 

Dans cea formulea lea diff^rents-aubstituants , * ^ » ^ * B et r 

ont les slgnificationa ci-deasus indiqudes. 

Cea rdactiona de polycondensation aont effectudea, de prdfdrenee, 
I'eau, 

dans des solvents usuela tela que/le dirndthylformaniide, les alcools et, de 
prdfdrence, les alcools infdrieurs ayant de 1 ft 4 a tomes de carbone tela que 
le Methanol, l*dthanol, I'isopropanol, le t-butanol, lea £thers-alcoola tela 
que le n^thdxy- » I'dthoxy- ou le butoxy-^thanol, ou un aidlange de plusieura 
de cea aolvanta & des tenpdratures conprises entre 20 et 120*'C et de prdfd* 
rence entre 60 et BO'^C. Lea polyn&rea ainsi obtenus peuvent l^tre prdclpitds 
par addition d*un non 'solvant tel que I'ac^tone, la ndthyldthylcdtone, la 
■dthyliaobutylcdtonej ou ils peuvent fitre atomisds k partlr de leurs aolutions 
aqueusea quand la stabilitd des aolutions le permet« 

■ Lea amines bia«*tertiaire8 de fozmule II utilisables daua la prdpa- . 

ration dea con^osds selon 1* invention, peuvent fitre par exemple : les o^iO Ii,H*- 

-Dutenyltoe*-^ **butynyl^ne~« 
tdtrarndthyl-dthy l^n€f- , -propylene- ,-ndthylpropyl toe- , -butylene-^T-mdthy 1*1 butyl- 
toe* ,*bexa«£ thy 1 toe-, -octamd thy! toe* »*d^cangthylene-di;amine ; les a,u) R-mdtl^l» 
H'-alcoji-^thyltoc-, pmpyltoe-, butyltoe-, hexam^thyltoe*, octamdthyltoe-, 
ddcam^thyltoe-diamineaiA radical .iHalcoyle djSsigne un radical ayant jde 
1 I 12 atones de carbone tels qu'un groupenent dthyle, propyle, isopropyle, 
butyle, hescyle, octyle, ddcyle ou doddcyle et de prdfdrence .un radical alcqyle 
ayant de 1 & 4 atones de carbone, 

' Les composda de formule II utilisables dans la .prdpfiration des 
cOBposds selon 1' invention peuvent encore 6tre.des composds hfitdrocydiques 
tels que la H,N*-dim£thyl pip^razine ou la 4,4*bis-(N'-ingthyl pipdrldine) ou 
encore des composds insaturds connie le l,4-bis*(dii&dthyl amino) 2*buttoe ou le 
l,4*bis-(dimdthyl amiiio)-2*butyne. 

Les conposds bis (faaloacyles) repondant h la formule III utilisables 
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pour la preparation des c<»npos€8 selon 1' invention sont obtenus par reaction 
d*un halog^nure d'halog^no acyle ou d'un halog^no 

alcanoate de mdthyle ou d'fithyle avec un a, G) glycol, la plp^razine, une dia- 
aine bls-pzimaire ou I'ur^e. 
3 On obtlent ainsi conune composes r^pondaat h la formula III les 

eonvosds rdpondant aux formulas suivaates : 

X - (CH^)^ - GOO - Z - OCO - (CH^)^^ - X Ilia 

10 X - (CHj)^ - CON N-CO - (CHj)^ - X Illb 

. X - (CH^Jq - CONH - Y - HHCO (CH^^n " ^ 



X - (CH^)^ - CONH - C - NH CO - (CHj)^ - X 
15 0 . 



Hid 



20 Lea compoads rdpondant k la formula (III) utillsda de fagon prd-* * 

ifdrentlelle pour la prdparation des compos ds ' aelon I'invention, sont obtenus, 
par rdactlon d'un halog^nure d'halog^no ac^tyle, -butyryle ou -unddcanoyle ou 
d*un balogdiio alcanoate de m^thyle correspondant avec : 

- I'dthylfeneglycol, le didtbyl&ie glycol, le trldthylfene glycol, le tdtra 
25 dthylfeneglycol, le pentadthyl^e glycol, le dlpropyl&ie glycol, le propane 

dlflM,3, le dimdthyl 2,2 propane diol-1,3, le butane dtol-1,4, l^hexane dlol- 
1,6, I'octane diol-1,8, le ddcane dlol-1,10 
' - la plpdrazine 

- I'dthylfene-, la propylene-; la butylfene-, I'hexamdtliylfene-, I'octamdthyl&ne- 
30 . 4N1 la ddcaodthyltoe-diamlne 

- la dittil8-3,4 diamlno-1,6 hexane 

- I'urde. 

Les polymferes polyquatemaires constituds. de motifs de formule I 
i^onstltuent une famille homog^ne de composds qui, lorsqu'ils sont utilisds 
35 dans les compositions cosmdtlques pour les cheveux ont un effet de condltioa* 
BenenC sur lee cheveux auxquels lis conf^rent des qualltdsde nervositd, de 
brlllance et de fadlitd de ddmllage. 

Ces con^osds se prdsentent gdndralement sous forme de poudre 
blanche soluble dans l^eau. 
40 I'BB polym^res polyammonium quatemalres constituds essentlellement 
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de motifs r^pondant ^ la fornmle I ci-dessus indiqude, sont hydrolysables k 
des degr€s divers selou leur constitution, en presence d'eau, d'une solution 
alcaline dilute ou en presence de riducteurs tels que par exeraple I'acide 
thioglycolique. 

5 C'est alnsi que Ics polym&res renfermant des motifs de formule I 

dans laquelle B d^slgne un radical de formule -0-Z-O-ouun reste 

urgyl&ne et dans laquelle , , A , Z , X , ont la signification 

mentionn^e ci-dessus sont degradables ins tan tankmen t dans de I'hydroxyde de 

sodium dilug, k temperature ambiante, lorsque n d^signe 1. La vitesse de 

10 degradation se ralentit lorsque n augmente. 

Les polym^res renfermant des motifs de formule I dans laquelle 

B designs un reste de piperazlne ; » j A , X ont la signification 

indlqude ci-dessus et n dSsigne 1 se d^gradent a la temperature ambiante 

en presence d*une solution dlluee d'hydroxyde de sodium, apr&s un ten^s de 

15 contact de quelques minutes h deux lieures. 

Les polym&res renfermant des motifs de formule I dans laquelle 

B deslgne un reste de diamine bis-primaire de formule - MH - Y - NH - ; 

» R2 • ^ aj^t les significations mentlonnees ci-dessus, s'hydrolysent 

en presence d'une solution alcaline dlluee, h une temperature" comprise entre 

20 50 et 90°C, en I'espace de quelques minutes h deux heures. 

Les composes de ce type dans lesquels t designe le radical . 

- CH^ - CH^ " S. - S - CH^ - CH^ - 

sont en plus degradables par l*acide thioglycolique « 

Les polym^res polyammonium quaternalres selon 1* invention constl- 

25 tuent done une famille de produits utllisables comme conditionneurs des che- 

veux dans les compositions capiilaires et dont Inaptitude h s'hydrolyser en 

^ se couper 

presence de solutions alcalines, et pour certains/en presence d'une solution 
reductrlce, permet de les eiiminer progress ivement au cours des diyerses ope* 
rations de solas et de trait&nent realisees avec des composltlois alcalines 
30 et r^ductrices. 

L 'invention a egalement pour objet une composition cosmetique pour 
le traitement des cheveux ou pour le traitement de la peau, caracterisee par 
le fait qu'elle contlent au moins un polymere essentiellement constitu€ de 

motifs de formule I, en des quantites suffisantes et cosmetlquement compatibles, 
et souvent au moins un agent de surface. - , •i^^* 

35 Les polymSres selon l*lnvention peuvent &tre utilises dans dlffd- 

rentes compositions cosmetiques pour la peau et pour les cheveux. lis convien- 

nent pour le traitement des cheveux normaux et plus partinulierement des cheveux 

s ens ibi Uses , notanment dans des compositions de shampooings, telles que 

shampooings anioniques, cationiques, non-ioniques, amphot^res ou zwittertoni- 

40 ques, de shampooings colorants, de teintures, de gels coiffants, de lotions . 
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colff antes, de lotions pour "brushing", de lotions de inise en plis, de lotions 

rinc^es (rinse), de lotions renfor^a trices de laise en plis non rincSe, dans 

des compositions res true turantes, dans des compositions cosmdtiques traitantes 

telles que Ics compositions antipelliculalres, ahtls^borrMiques, dans des 

coapositions de deformation permanente des cheveux, dans des compositions de 

traitement h appliquer avant ou apr^s coloration, decoloration, permanente, 

dans des lotions de traitement apr^s d^frisage des cheveux. • 

Les compositions cosm€tlques selon 1' invention peuvent contenir 

en plus du polym&re constitu^ essentiellement de motifs r^pondant ^ la formule 

(l) tous les composants utilises dans les compositions pour cheveux, notamment 

des agents dc surface auioniqies, cationiques, amphot&res, 

zvitterioniques ou non-ioniques, des synergistes de mousse, des stabilisants, 
des s^questrants, 

des opaclfiantc/, des epaisslssauts, des emulsxonuants , des adoucissants , des 

agents de conservation, des colorants, des parfums, des polym%res cosm^tiques, 
aes substances natureXIes. , " - . 

Quand les compositrons selon 1' invention constituent des shampooings 

elles se. prdsentent sous forme de solutions aqueuses et comprennent, outre le 

polym^re constitud de motifs de formule (I), au moins un detergent anionique, 

cationique, non'*ionique ou dmphot&re* 

Dans ces shampooings, la concentration en detergent est g^nirale- 
ment coo^rise entre 3 et 50 % et de preference entre 3 et 20 % en poids par 
rapport au poids total de la composition, et le pU est g&ieralement compris 
entre 3 et 9 et de preference entre 6 et 7. 

Les compositions sous forme de shampooings renferment en outre 
gen^ralement divers adjuvants , notamment des parfums, des conservateurs , 
det epaississants, des stabilisateurs de mousse, des agents adoucissants, des 
resines cosmetiques, des colorants. 

Farm! .les stabilisateurs de mousse on pent citer les amides gras 
et en particuller les mono*- ou didthanolamides d'acides gras de coprah, la 
mono- ou di^thanolamide lauriilue ou olSlque, en des quantit^s de I & 10% et de 
preference de 1 & 3 % du poids total de composition. 

Fanai les epaississants on peut citer les polym^res acryliques et 
les derives de la cellulose tels que la carboxymethylcellulose, .I'hydroxypropyl- 
methylcellulose, 1* hydroxy ethylcellu lose, Ces epaississants sont generalement 
utilises en une proportion de 0«1 ^ 5%. 

Parmi les detergents ou agents de surface pouvant fetre utilises 
en comblnaison avec les polym&res cons tit ues essentiellement de motifs de 
formule (l) on peut citer (a) les agents de surface anionlques tels que les 
sels alcalins ou d*alcanolamines des alcanesulfonates, alcoylsulfates et 
alcoyiethersulfates, les alkyl (en Cj^2"^18 ®^ particulier en 
sulfates de sodium ou de triethanolamine, le lauryl et le tetradecy lather* 
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sulfate de sodium ou de tri^thanolamine, le sel dlsodique du semi-ester 
sulfosuccinique d'alcanolamides, les savons, les acides poly^ther carbcncyll* 
quea ; . 

; (b) les agents de surface non-loaiques tels que (1) les prodults de condensa- 
5 tloa d*tni monoalcoo^ d'uii alphadlol ou d'un alkylphdnol avec le glycidol, par 
ezsmple les conposis de fozmule R - CHOH - CH^ • o - ^"cHj-CHOH-CHj-O;/^- H 

dans laquelle R d^signe un radical aliphatique, cydoalipbatlque ou arylali«- 
phatique ayant de 7 & 21 atonies de carbone et leurs melanges , les cbalnes 
lO aliphatiques pduvant comporter des groupements £tlier« tblo-£ther et hydroxy- 
n^tbyl&eiiei ec .n est compris entre- 1 et 10; 

(II) les alcools gras ayant de 12 ^ 18 atomes de carbone oxy^tbyl^ds, par 
example l*alcool laurique, t^trad^cylique^ c^tyliquCj ol^lque, palraltlque et 
stdarique, s€par&ent ou en melange , oxydthyl€n€s de 2 a 40 moles d'oxyde 

15 d'^thyl^ne par nole d'alcool gras ; 

(III) lea aleools gras de la lanoline oxy^thylda^e ou la lanollne oxy^thyldnde ; 
(Iv) les composes de fornule BtO ^. / C^H^O iCnj3a}J^ H oft R d^signe un 
radical alkyle, alk^nyle ou alky laryle ayant de 8 ^ 30 atomes de carbone et 

n d^signe un nombre ou une valeur stati^tique moyenne de 1 ^ lo ; 
20 (c) les agents de surface cationiques tels que les chlorures ou bromures de 
dlalcoyl dimdthylaiteioniuis, par exemple le chlorure de dilauryl dimethyl anno^ 
nluBs les ehlorurea 

ou bromures dlalcoyl dlrndthyl benzylammonlum, les chlorures ou bromures d'al* 
coyltrim^thylammonlum, par exemple le chlorure ou bromure de c^tyl trimdthyl- 
* 25 ammonium, le chlorure ou bromure de t^tradecyl trlm^thylairanonlum, les chlorures 
ou bromures d'alcoyl dimethyl hydroxyethyl aranonlum, les chlorures ou bromures 
de dlalcoyl dimethyl anmonlum, le^ sels d'alcoyl pyridlnlumj par exemple le 
chlorure de cdtyl pyridinium, • 

les m^thosulfates d'alcoyl amide €thyl 
30 trim^thylammonium, des derives d' imidazoline, les composes h caract^re catlo- 
nlque comme les oxydes d'amiiies tels que* les oxydes d'alcoyl dimSthylamlne 
ou les oxydes d'alcoylamlno dthyl dim€thylamlne. 

(d) les agents de surface arophot^res ou zwltterionlques tels' que les ddrlv^ 

35 carboxyllques de 1' imidazole, les N-alcoyl bStalnes, les N-alcoyl sulfobdtatnea, 

amino 

les H*alcoylamino bdtalnes, les N-alcoyl' propionates, les derives d*asparagine 
ddcrits dans le brevet fran^ais 1.344.212 de la demanderesse, 

les alcoyl dimethyl ammonium acetates , 'des sels • d'alcoyl ^^j^-C^g) 
. dimdthyl carboxym^thylannnonlum vendu sous la marque deposee '^EHTTOR A B 30" 
40 par HENKBIi. 
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Quand les compositions selon 1* invention constituent des lotions 
elles se pr^sentent sous forme de solutions aqueuses ou hydro-alcoollques 
(renfermant un alcanol infgrieur ayant de 1 ^ 4 atomes de carbone et de 
prgfgrence l*£thanol ou I'isopropanol en une quantity de 3 ^ 70%) et 
reaferment en plus du polym&re constltu^ de motifs de formule (I) figalement 
un adjuvant choisi parmi les agents de surface ci-desfius indlqu^s et de 
prgf^rence parmi les agents de surface cationiques en une quantity de 0,1 h 
30% en polds du poids total de la composition. 

Ces lotions peuvent ^galeme&t renfermer, en plus du polym&re 
constltu^ de motifs de formule (X) d^autres polyn&res cosm^tlques en une 
quantity de 0,1 k 5% en poids du poids total de la composition. 

Parmi les polym^res ou rgslnes cosmdtiques prgf^r^s pouvant 
Otre utilises en combinaison avec les polym&res constituSs essentiellement 
de motifs de formule (I) on pent clter les copolym&res acide crotonique 10%- 
ac^tate de vinyle 90% d'un poids mo l^cu laire.de 10.000 & 70.000, le copolym&re 
vlnylpyrrolldone (VP)«-ac6tate de vinyle (AV) ayant un polds molSculalre de 
30.000 ^ 360.000, le rapport VP:AV 6tant comprls entre 30:70 et 70:30, les 
copolym&res de polyvinylpyrrolidone quaternaires ayant des poids mpl^culatrea 
variant d'envirpn 100.000 h environ 1.000.000, tels que par exemple les poly- 
oferes vendus sous la marque "GAFQUAT 734" et*^6AFQUA3! 755" par GAF Corporation, 
IIbs polymi&res cationlquea resultant de la condensatlod de la plpfirazlne ou de 
ees d^rlv^s (1) sur des composes bifonctionnels tels que ceux d^crlts dans les 
demandes fran^aises 72 42 279 et 74 27 030 de la demanderesse, les polyamino- 
aaidea r^ticul^s solubles dans l*eau, tels que ceux d^crits dans la demande 
frangaise 74 39 242 de la demanderesse, les polym^res catiooiques dSriv^s 
de la cellulpse tels que les polym&res vendus sous la marque "JR" ou 
"JR 400" par UNION. CARBIDE. 

Les compositions selon 1 'invention peuvent ^galement constltuer 
des lotions structurantes qui-^'se pr^sentent sous forme de solutions aqueuses 
renfermant en plus du polym^re constltug de motifs de forimile (I] £gal.ement 
un agent res true turant du cheveu tels que ceux clt^s dans les brevets 
frangals 1 519 979 et 1 527 085 de la demanderesse et en particuUer du 
m€thylol- ou du dlm6thylol €thyUne thiourge, de pr^f^rence. 
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eii une quantity de 0,1 & 5% du poids total de la composition. 

Les compositions selon 1* invention peuvent dgalement constituer 
des crimes de traitement se pr^sentant sous forme d'une Emulsion et conte- 
nant en plus du polym&re constitu^ de motifs de formule (I) un savon et/ou 
5 un alcool gras tel que l*alcool laurique, tjgtrad^cylique, c£tylique« ol^ique, 

st^rylique, isost^rylique, sSpar&nent ou en melange, en une concentration 
de 0,1 h 30% en poids du poids total de la composition et un. imulsifiant 
choisi parmi les agents de surface non-ioniques et en partlculler les alcools 
en C_ ^ C. o oxy^thyl^n^s avec 6 I 40 moles d'osQrde d'Sthyl&ne par mole . 

ID lo 

10 d'alcooly par exemple I'alcool st^arylique oxydthyl^n^ avec 15 moles d'oxyde 
d'^thyl&ne, I'alcool ol£o-c€tylique oa^^thyl^n^ avec 30 moles d'oxyde d'£thy- 
l^ne; en une concentration de 1 h 25% en poids du poids total de la composi-* 
tion^ou parmi les agents de surface anioniques tels que les sulfates d*alkyl9 
^ventuellement oxyethyl^n^s , comme le lauryl, c^tyl et/ou st^aryl sulfate de 
15 sodium, d^ansnonium ou de mono- ou tri^thanolamine ^ventuellement oi^^thyl^n^ 
avec 2 ^ 40 moles d'oayde d'^thyl&ne par mole, tel que le lauryl £ther sul- 
fate de sodium, ou de mono^thanolamine oxy€tbyl6ii6 avec environ 2 moles 
d'oxyde d'^thyl^ne; ces agents de surface anioniques 6taut presents en une 
concentration de 1^ 15% en poids du pois total de la composition. 
20. Ces cr ernes peuvent Sgalement renfermer des amides gras tels que les 

monc ou didthanolamides laurique , ol^ique ou d'acides gras de coprah, en 
une concentration de 0 2l10% et en particulier de 1 ^ ^ du poids total de la 
conpositioa. 

Ces crimes peuvent egalement renfermer en outre des colorants et 
25 en particulier des colorants d'oxydatiou et constituer* des cremes pour teintu* 
res ou des cremes de coloration* 

Les cdorants appartiennent k la dasse des colorants d'oxydation 
auxquels peuvent ^tre aJoutSs des colorants, directs tels que des colorants 
azotques, anthraquiaoniqueSs des ddriv^s nitr^ de la s^rie benzgnique, des 
30 indamlnes, des indoanilines, des indoph^ols ou d'autres colorants d'oxydatlon 
tels que les leucoddrlves de ces composes. 

Parmi les colorants d'ozydation utilises 11 faut citer les para- 
ou ortho pbenyl&ne ou toluyllne diamines , les nitroparaph^nyl^nediamines, les 
cbloroparapltdny l&nediamlnes » les mStapb^nyl^e et mdtatoluyl&ne diamines, le 
35 2,4-diaminoanisole, le m^taaminopbenol, le pyrocatechol, le resorcinol, I'hydro- 
quinone, I'a-naphtol, les di amino pyridines et les di amino benzenes. 

Les colorants sent presents de 0,01 ^ 1%. du poids total de la com- 
position. 

Le pH des cr^es de coloration est en gdn^ral compris entre 9 et 11 
et elles renferment habitucllemeut un agent alcallnisant par exemple I'aimaoniaque 
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la mono-, di-y ou tridthanolamine. 

Lea compositions selon 1 'invention peuvent ^galenient constituer 
une solution pour permanente et renfermer en plus du polym^re constituS de ' 
notifa de formule (I) des r^ducteurs tels que l*acide thioglycolique^ 
5 l*acide thiolactique, 

ainal qu*un agent.alcalinisant et d'autreti adjuvants cosmitiques tela 
que parfuma, opacifiantSj colorants. 

Les compositions cosm^tlques selon 1' invention ont un pH de 2^ 11. 
Elles se prdsentent sous forme de solutions aqueuses, hydroalcoo- 
10 liques (renfermant un alcanol ayant de 1 ^ 4 atomes de carbone),de cr^e- , de 
gel, de dispersion, d'^mulaioa, d'adrosol. 

Xorsque les compositiona aont conditionndes aoua la forme d'adro- 
sol on peut utiliser h titre de gas propulseur le gas carbonlque, 1' azote, 
l*oxyde nitreux, les hydrocarbures volatils tels que le butane, I'iaobutane, 
15 le propane ou de pr^f^rence les hydrocarbures fluor^s (vendus sous le nom 
de FBEON par Bu Pont de Nemours) et appartenant en partlculier h la clasae 
das fluorochlorohydrocarbures tels que le dichlorodifluoromdthane ou Frdoa 12, 
le dichlorotdtraf luoro€thane ou Frdon 114 et le trichloromonofluoromStbane ou 
Frdon 11. Ces propulseurs peuvent fitre utilises seul's ou en combinaiaon et 
20 on peut employer en particulier un melange de Frdon 114-12 dans tea proportions 
variant de 40:60 h 80:20. 

Le -procddd de traitement du cheveu ou de la peau- eat essentlelle*- 
25 nant earact^risd par le fait que 1* on applique sur les cheveux ou sur la peau 
une composition telle que d^finle ci*des6us en quantity suffisante pour con- 
ditionner le cheveu ou. la peau. 
J Les exemples qui suivent aont destines h illustrer 1' invention 

aana pour autant la limiter. 
30 Le tableau I ci-dessous est destind h illustrer, h la lumi^re dea 

eaanplea 8 et 18, la preparation des polym&res utilises selon 1' invention. 

Ce tableau comprend success iyement les indications relatives k 
la. structure du composd de fonnile II, du conqiosd de formule III, du solvent 
utlllad au coura de la rdaction, de la tenipdrature de rdaction,' de la durde 
35 du chauffage, 4e 1* aspect du produit final Isold aelon les- indicationa de 
I'^exemple 8 et en fin de sa viscositd absolue dans I'eau h 17. h 25*'C. 
> Le tableau II illustre les motifs de formule (l).obtenus par 

rdaction des composes de formule (ll) et (III), selon le tableau I. 

Le tableau III est relatlf aux propridtds des polym&res constituda . 
40 par lea motifs deformule (I) et indique les rdsultata d'un test de compatlbllitd 
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avec un agent tensloactif anloaique. 

On coasidfere qu'un compost selon IHnvention est compatible 
avec Ice agente tensioactifs anioniques quand 3,5 g de ce compost se solubili- 
sent complfetement dana 250 g d*une solution de lauryl sulfate de tri^thanolamine 
21 20X. 

La resistance aux solutions alcalines a 6t6 d€termin€e par 
rapport & une solution d'hydroxyde de sodium d^cinormale et expritnSe en ml 
de llaOS 0,1 H par granme et par milli^quivalent de polymfere. Pour effectuer 
cette determination, 200 mg de polymfere out dt^ dissous dans 20 ml de NaOH 0,1 H, 
a une teiqjfirature de 20*C ou de 90'C, pendant une dur^e de 5, 30 ou 60 minutes. 
On a enauite dos^ la quantity de NaOT restante par du HCl 0,1 H et on a 
determine par difference le nwibre de ml de HaOH 0,1 N consoome par le polym&re. 

Lea resttltats. dea eaaaia de compatibiUte avec les agents 
tenaioactifa anioniques et de resistance k une solution d'bydroxyde de sodium 
figurent sur le tableau III qui coraporte 5 colonnes. La premi&re colonne iden- 
tifie le polynfere par le numero de l'exeiq>le. La deuxi^ colonne indique la 
coopatibilite avec les agents tensioactifs anioniques par un slgne (+) et la noa- 
CGD9atlblllte par un signe (-). Les troial&ne, quatrlfeine et cinqui^ coloonee 
concement la resistance k one solution Raoa 0,1 H. La troisifeme coionne indique 
la temperature de la solution et la duree de contact. Les quatri^e et cinquifeme 
colonnes indiquent le nombre de ml de NaOB 0,1 N consommes respectivement par 
1 graiiB« et 1 miiliequivalent de polymferc, Le polymfere est d'antant plus degra- 
dable (moina resistant) en presence 'd'une solution alcallne que le nombre de ml 
de HaOH 0,1 R eat plus eieve. 

On a coD^are les polym&res prepares selon les exemples 1 ^ 20 
de la presente demande ^ un polym^re de reference connue, constitue par le 
motif recurrent de formule : 

fiS-^'^h-f(5-^^\ 

. CH3 CH3 

Le tableau III indique : (1) que tous les polym&res prepares 
selon les exemples 1 ^ 20 sont compatibles et que le polym^re de reference est 
incoB^atible avec les agents tensio-actifs anioniques ; (2) que le polymfere 
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de r€£drence placfi dans les otmdltions les plus s^vferes (30 minutes k 90" C) 
est beaucoup molns d^gradable par les solutions alcallnes (consomme beaucoup 
BOins de NaOH 0»1 N) que les polym^res pr^par^s selon les exemples 1 ^ 20 
de la pr'dsente demande. 

Preparation du compost de l*exemple 8 

A une dispersion de 239 g (1 mole) de bl6-(chlorac€tyl) 
plp^raElne dans 500 cm3 de methanol, on ajoute rapldement 130 g <1 mole) 
de l,37bl8-(dln6thylamlno) propane.. Le milieu r^actloxmel est chau£f£ h 
reflux de solvent sous agitation pendant 2 heures.' Il est alors trouble et 
trfes vlsqueux, Le polymfere est pr^cipltS de sa solution dans un grand exc&s 
d^ac^tone. Apr^s essorage et s^chage, on obtlent une poudre blanche. Sa 
▼iscoslte abaolue mesur€e dans I'eau ^ 1% & 25''C est de 2^24 cP (ceutipoises) 

Le polym^re alnsl pr^pard prdsente le motif recurrent suivant 



{CH«), — r H CHjj 



2 3 0 



CO 



CI 



CI 



0 



CO - 
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Preparation du composg de I'exenple 18 

A lOO^^ de solution aqueuse contenant 40,3 g (0,179 mole) de 
dichlprhydrate de cystamlne, on ajoute k tempdrature amblaate 35,8 g (0,358 
nio.l^]^,de soiide ^ 40%« 

A cette solution malntenue entre 5 et 10°C, on ajoute par frac- 
tlcms et altematlvement 40,45 g (0,358 mole) de chlorure de chloracStyle et 
35,8 g (0,358 mole) de aoude h 40%. Le composd cherchd pr^clplte au cours de 
1 "addition. Le milieu est malntenu sous agitation, h, tenq^drature amblante, 
pendant une beure apr^s la fin de 1 'addition. 

Aprhs filtration, lavage h I'acdtone, et sScbage, on recueille 
28 g de N,N"-bl8-(chloracdtyl) cystamlne. C'est un soiide blanc de PF = 117**C. 



Analyse dldmentalre : 

Calculi (7.) Hesur^ (X) 

C 31,47 31,37 

H 4,5 4,7 

N 9,18 9,13 

Gl . 23,17 23,26 

S 20,98 21,17 



A 25 ml de methanol contenant 15,25 g (0,05 mole) de N,N^bl8-(clilo- 
racdtyl) cystamlne, on ajoute 6,5 g (0,05 mole) de l-3-bls-(dlm$thylamlno) 
propane, puis on cbauffe le milieu 3 heures h reflux de solvent. 

Le polym&re est Isold de sa solution par precipitation dans 200 ml 

d'acdtone. 

Apr^s essorage- et sdchage, on obtlent une poudre blanche. 

La viscosltd absolue, mesurde dans I'eau h 1%, est de 3,58 cps. 

On vdrlfle par chromatographle ea couche mince 
que le polym^re mis en contact avec un exc&s d'aclde thioglycolique en milieu 
aamoniacals.se ddgrade instantandment. 



(PF » point de fusion) 
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TABIZAD II - FORMULE DES FOLYHERES 



Exeople 
IT 



MOTIF coNSTrnrriF du polwebe 



1-3 I 



CH3 



^3 



- COOCH„ - C 



I 

CH3 



CIL^ - 0 - CO - CHj 



™3 



_ ca - (CH^)^ - ra^ - C00(CH^)3- 0 CO CH^ 



r 



CH3 CH3 



CH„ - 000(082)3 ° ^° ^2' ~ 



CH3 CHj 



^ ~ " ^ (^2^2 0 CO CEtj 



(3^ 



I 

- a H <CH-),— 7B N (CH-)- - COOCH -0 -CH, 0 ( 

®| oP ^'^1 ' . 

_ CH3 CH3 



CO (CH^)^ 
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Sxenple 



MOTIF COHSTITUTIF DU TOLIIMERB 



CH3 



Pa 



^ - H — (C?,), N (CH,).-jr coo (CM,) «> «> (CH,). 

1® » Br® ® I Br® 



LCH3 



Cil3 



Fa 



3Bj 



^1 cP 



CS— <CH2)2 — 



CO N Iff GO 



1 



r 



CO N N CO - CS. 



1^ 1^ 
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^ ' MOTIF cqushtotif do polymere 



11 



12 



13 



CH3 CH 

1 1 

I cP I cf=' 

CH3 CH3 



CH3 CH3 



p p 

> — H (CT^), R CBL - COHH-CCH,),- NHCO - CH« 



u 



p • . p ' 

-I— — Kca,)- » — ^ - C08H - (CH^), - HHCO - CBL 



15 



f=3 



H CH — iCSLK - H - CH. • COHH "(CH^). - NHCO - CH^ 

CHo - CH^ ^ 
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Bxeinple 



MOTIF CQN8TIIUTIF DU F0L12MBRE 



- ^ N CH^ - CHOH - CHj " CHj - CONH -(CH^)^ • NHCO - CH^ 



9h 



H (CH,), N CBL - CONH - CO- NHCO - CSL 

^|cP ®|cP 

CH^ CH3 



r 



Ca, - COSH (CE,)^ -s 

'1 «^ 

CH^ 



- S 



(CH^).; 



CH^ 



CH, 



F - CH^-CH* CH-CHj-N CH^^C 

ifij Cl® CH3 €P 



C0-NH-(CH^)2 



^ — «H - CO - cajf- 



- CH^ 



CH^ 



i-cHj-c^c-ca^ -®N — CH^-CO-im-CCH^)^-!®-™-©!^ 



««3 
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EXEMPIES D 'APPLICATION 

E3ffiMm IT A.l 

On prepare un shampooing de coB4>08ltlon suivante : 
*- Compost de I'exemple 6 1 g 

- Hydroxyde d'alcoyl (C^j^-C^g) dimfithyl carboxym6thylaiimotti.iim 

vendu sous la marque **DehytDa AB 30" par la socl^t^ Henfcel 10 g 

- Chlorure de trlm€thyl c6tyl ammonium 1 g 

- Alcool laurique oxy4thyl&i€ i 12,5 moles d'osqrde d'^thyl&ne 5.: g 

- M^thanolamldes d'acides gras de coprah 3. g 

- Farfum 

" Colorants 

- Eau q.s.p. .100. g 

pH amen^ ^6,5 avec 1» trl^tbanolamine. 
EXEMPia r A.2 

On prepare un shaaq^oolng de cosmos Itlon suivante : 

- Conqposd de I'exenple 4 . g 

- R-CBCH-GB^-O (C^-OIOe-CHgO)^ H lO g 
R : melange de radicaux allele en C^-C^2 

n ; repr^sente une valeur statistique moyenne d'environ 3,5 

- Di^thanolamide laurique 3 g 
* Colorants 

- Parfum 

- Eau q.s.p; 100 g 

pH » 6,2 

EmnoE ir a.3 

On prepare un shampooing de con^osition suivante : 
' - Cooposd de I'exemple 3 . Oj6 g 

- R-CH0H-CH2-0(CH2-CH0!l-CH2-O)^ H . " 10 g 
R : melange de radicaux alkyle en C^-C^ 

n : repr^sente une valeur statistique moyenne d'environ 3,5 

- Di€thanolamide laurique 3 g 

- Colorants 
Farfum 

-.Bau q.s.p. lOO \ g 

pH = 7 
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KXgMPUB r A.4 

On prepare un shampooing de composition sulvante : 

- Compost de I'exen^le 2 I g 

• Alcoyl (Cj^-Cj^^) sulfate de trl€thanolaminc 10 g 
5 - Di^thaaolamide laurlque 2 g 

- Hydroxypropylmdthyl cellulose 0,-2 g 

- Farfum 

* Colorants 

-Bau q.s.p. 100. g 

.10 • pH « 7,0 

EXEMHJ5 ir A. 5 

On prepare un shasipooing de composltica sulvante : 

- Compost de I'ezen^le 18 1^2 g 

- Alcoyl fc^'Cj^) sulfate de tri^tbanolaraine 12 g 
15 - Dl^thanolamlde laurlque 2 g 

- Farfini 

- Colorants 

- Ban q.a.p. 100 ^ 

. pH = 6,8 

20 ixamz r* a:6 

On prepare uh shampooing de composition sulvante : 

- Cobi^6b6 de l^ezemple 8 O^g g 

- Hydroxyde d|alcoyl (C^j'^jg) dimethyl carboxym^thylammonium 

vendtt par la socldt£ Henkel sons la marque "Dehyton AB 30" 10 g 

.25 - Alcool laurlqne oxy£thyldn£ k 12j5 moles d'oxyde d'€thyl^ 5 g 

' " Ol^thanolamldea d'acide gras de cc^rah 3 g 

. - Chlorure de trlm€thyl cfCylammonlum X g 
/ • Parfum 

- colorants ^* - . 

30 -Ban q.s.p. lOO g 

pH « 6,0 
BXEHPIg ir A,7 

On prepare un shampooing de cos^osltlon sulvante : 

- Compost de l'exeiq)le 12 0,7 g 
35 - Alcoyl fe^-Cj^) sulfate de trldthanolamlne 12 g 

- Di^thanolamide* laorique 2 g 

- Hydraacypropylm^thyl cellulose 0,2 g 

- Parfum 

* Colorants 

40 - Eau q.s.p. 100 s 
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On prepare un shampooing de composition sulvante 

- Compost de I'exemple 11 

- taurylsulfate de sodium oxy^thyl^^ avec 2,2 moles 
5 d'oxyde d'^thyl^ne 

- Di^thanolamide laurlque 

- R-CHOH-CH^'O'^CH^-CHOH-CH^O)^^ H 
R ° melange de radicaux alkyle en C^'C^^^ 
n » valeur statistique moyenne d'envlron 3,5 

10 - Farftm 

* Colorants 

- Bau q.s.p. 

pR ajust^ h 6 avec l*acide lactique. 

^ On prepare un shampooing de coiq)08ition suivante : 

- Compost de I'exetiple 10 

- Alcoyl (Ci2"Ci4^ sulfate de tridthanolamine 

- Dl^thanolamide laurique 

• Hydroxypropylm^thyl cellulose 
20 - Farfon 

- Colorants 

- Bau q.s.p. 

pH ajust^ k 7 avec l^acide lactique. 

RmiPig H** A. 10 

25 On prepare un shan^bolng de conq^ositlon suivante : 

- Compost de I'exemple 9 

- Alcoyl (Ci2"Ci4\ 8wlf*»te de tri^thanolamine 
/ - R-CHOH-CHj-OCCHj-CHOT-CH^O)^ H 

R » melange de radicaux alkyle en C^tCj^ 
30 n ^* repr^sente une valeur statistique moyenne d'environ 3,5 

- Di^thanolamide laurique 

- Farfun 

- Colorants 

» Bau q.s.p. 

pH amen^ & 7 avec tridthanolamine. 

EXKHPU H? A. 11 

On prepare un shampooing de composition suivante : 

- Compost de I'exemple 8 

- Alcool laurique oxy6thyl6n6 h 12,5 moles d'oxyde d«6thyUne 
40 - Difithanolamide laurique 



1»5 g 

10 g 

2 g 

5 g 



100 g 



0,6 g 

10 g 

2 g 

0,2 g 



100 g 



2 g 
10 g 
5 g 



2 g 



100 g 



0,8 g 
3 g 
1 g 



24 



2413907 



- R-GHOH-CH^-OCCH^-CHpH-CH^O)^ H 10 fi 
& « B^lange de radlcaux alkyle en ^^-^^ 

n repr^sente une valeur statlstlque ooyeime d'environ 3,5 

- Farfim 

- Colorants 

• Aclde lactlqae qsp pH 6 100 g 
. - Kau q.s.p 

zmm£ IT A. iz 

10 On prepare ua Bhanq^ooiiig de cosoposltion sulvante : 

- Copqpoe^ de l'ez»iiple 7 1 g 

- Lanryl^tber de polyglycSrol 8 g 

- R-CH0il-CH2-O(CB2"™0H-CH2O)j^ K 5 g 
ft ^ a^lange de radlcaoz alkyle ea C^-C^ 

15 n repr^sente une valeur statlstlque moyeime d'envlxoa 3«5 

- Dl^thaoolamlde lanrique 2 g 

- ParfuB 

7 Colorants 

- Eao q.B.p. loo g 
20 pH 7,3. 

BKMPLR ir A. 13 

On prepare tin shampooing de composition sulvante : 

- CoD^os^ de I'exenqrle 15 - 0,5 g 

• Alcoyl (Cj^-C^^) sulfate de trl^thanolanlne 15 g 
.25 - Hydroxypropyl mgthyl cellulose 0,2 g 

- Di^tliaoolaMlde laurlque 2 g 

- Parfum . • 
J - Colorants 

- Eau q.s.p. - . 100 g 
30 pH 7,4. 

EggMPIg y A. 14 

On prepare un shanqpoolng de cqaposltlon sulvante : 

- Compost de I'exemple 13 1 g 

- R-CH0H-CH2-O(CH2-CHOH-CH2-0)^ H 5 g 
35 R melange de radicaux alkyle en O^'-Cj^ 

n « valeur statlstlque xnoyenne d'environ 3,5 

- Dldtlianolanide d'addes gras de coprali . 3 g 

- Hydroacyde d' alcoyl ^Cj^-Cj^g) dimethyl , carboxymethylammonium* 

vendu par la sociSt^ Henkel sous la marque "Dehyton AB 30" 10 g 
40 - CUorure de trimStbyl c€tyl ammonium 1 g 
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- Parfum 

- Colorants 

- Bni q.s.p. loo g 

pH 7. 
5 EXaOUE A, 15 

On prepare un 8hanq>ooing de con^osltioa sulvan'te *: 

- Con^osd de l^exetople 14 ' . 2 g 

- R-CHOH-CHj-O (CH^-CHOT-CHj-O)^ H 10 g 
E " melange de radlcaux alkyle en C^^C^ 

10 n repr^aente une valeur statiatique noyenne d* environ 3,5 

- Lauryl^ther de polyglyc^rol . 5 g 

• Di^tlmolaniide laurique 1 g 

• parfum 

- Coloranta 

15 -Ian q.a.p. 100 g 

aneng h 6 avec acide lactlque. 
Lea shampoolngs des exeiq»lea 1 & 15 ae pr^entent aoaa forne 
llquide llflvide. lie aaaurent un bon ddn&lage dea cfaeyeux moulll^s. Apr^a 
edebage, lea cheyeuz aont doux, brlUanta et nerveuz. 

20 ^mmz ir B, 1 

Lotion de miae en pile 

On prdpare la compoaition aulvante : * 

- Conpoad de I'ex&ople 14 0»5 g 

- Copolyn^re polyvinylpyrrolidone quatemaire ayant un 
25 FN de 1.000.000 conniercialis^ soua la marque "Gafqnat 734"- 

de 

par la aoclfitd General Aniline ' 0,5 g ^^tive 

- Polyaminoamide (acide adipique/didthyl^e triamine) 
rdticuld & I'aide de 11 molea d'dpichlorl&ydrine pour 

100 groopementa baaiquea ^ ^ -0^5 g 

30 - Chlorure de cdtylpyridinium 0»2 g 

- Alcool dthylique q.a.p. W 

- Parfom 

- Coloranta 

- Acide tar trique q.a.p pH » 7 

35 -Ban q.a.p 100 cc 

Appliqude aur dea cheveux lavdd, cette lotion facilite le ddnAlage. 
Aprte adchage et mise en plia, lea cbeveux aont doux et facilea h coiffer. 
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EXSHPLg N** B« 2 

En ren^la^ant dans I'exeople B.l. 
0,5 g de compost de I'exemple 14 par 



0,6 g de compoad de I'exemple 15, et en ajustant le pH a 7 par de 1/acide lactique 



Xes cbeveuz ^tant colff^s snlvant la technique du brushing, cette 

15. ' lotion favoriae le passage de la brosse, laisse les cheveux dome et aoyeux 

avec une bonne tenue* 

KXKMPIg H*^ B, 4 

En remplagant dans I'exemple B. 3 

0,3 g de compost de I'ex&i^le 13 par 

20 0,7 g de compost de I'exemple 14, et en ajustant le pH i 6 par de I'acide lactique 
oa obtlent une lotion pour le brushing ayant des propri^t^s similaires. 

EXEHPIg !r C, 1 

Crtee pour teinture d'oxydation 



- CoB^bs^ de I'exemple 14 




5 


g 


25 - AIcool c^tyl stdarylique 




20 


g 


- Pl^thanolamide oldlque 




4 


g 


- C^tyl stdaryl sulfate de sodium* 




3 


g 


/ - Alcool Bt€arylique €thoxyl6 i 15 moles « 


I'oxyde d'Sthyl^ne 


2,5 


g 


- Anaoaiaque h 22** B ^' ' * 




10 


ml 


30 - Acide Stl^ltee diamine tdtraac^tiqne vex 


idn sous la marque 










1,0 


g 



Colorants : 

- Sulfate de m£ta diamine anisole 0,048 g 



5 



on obtieat une lotion de miae en plia ayant des proprifit^a similaires. 
EXEMPLE N'' B. 3 
-Lotion pour le brushing 



On prdpare la coo^oaition suivaate : 



10 




Appliqude sur des cheveux sensibilis^, ceCte lotion facilite 
le d&d61age des cheveux mouill^. 



35 



R^sorcine 

- H^taamiAoph&ol base- 

- Ritro paraphdnyl^e diiunine 
* Faratoluyl^e diamine 

- Kau q.8.p» 



0,420 g 

0,150 g 

0,085 g 

0,004 g 



100 



g 
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EXEMPLB N** C. 2 

Cr%me pour teinture d'oxydatlon 

- Conpos^ de I'exemple 6 3»0 g . 

• Alcool c^tyl st^arylique 22 g 
5 " Dl^thanolamide ol^lque 5,5 g 

- CStyl Bt^atyl sulfate de sodium * 3,5 g 

• Alcool st^arylique ^thoxyl^ h 15 moles d*oxyde d'^thyl^ne . 2,0 g 

- Ammonlaque ^ 22''B 10»0 ml 

- Aclde ^thyltoedlamine tdtrac^tlque vendu sous la marque 

10 "TRILON B" 1,000 g 
Coloranta 

- Sulfate de m^ta diamine anisole 0,048 g 

- R^aordne 0,420 g 

- m^ta aminophfinol base 0,150 g 
15 » Nltroparaph^hylfene diamine 0,085 g 

- Paratoluylfenediaraine . 0,004 g 

- Eau q.s.p. 100 g 
BXEMPLE N** C. 3 

txhiat pour teinture d'oxydatlon 

20 ^ Compoad de l'exeiiq)le 8 4,0 g 

- Aldool cdtyl stfiarylique 19,7 g . 

- Di^thanolamide ol^ique 4,8 g 

- cdtyl atfiaryl sulfate de sodium - 3,2 g * 

- Alcool Bt^arylique dthoxyld ft 15 moles d'oseyde d'dthyUne 2,8 g 
25 Anmoniaque a 22' B 10,0 ml 

- Acide ^thyl^e diamine tdtracdtique vendu sous la marque 

"TRILON B" 1.000 « 
.» Colorants : 

- Sulfate de mdta diamino anisole - 0,048 g 
30 - Rdaorcine 0,420 g 

- Hdtaaminophdnol base 0,15d g 

• HitroparapWnylfene diamine . 0,o85 g 

- para toluylfene diamine . . 0,004 g 
r Eau q.e.p. 100 g 

33 ' . On mdlange 30 g de cr^me de I'exemple C.l, C.2 .ou C.3 avec 45 g 

d*eau oxygdnde ft 67. (20 volumes). On obtient une crfeme liase, consiatante, 
agrdable ft 1' application et qui adhfere bien aux cheveux. Aprfes 30 minutes de 
pause on rince. Le cheveu se d&i61e facilement et le toucher est soyeux. 

On fait la raise en plis et IVm s^che. Le cheveu est brillant, nerveux, 11 a du 

40 corps, du volume; le toucher est soyeux et le d^mSlage facile. Sur cheveux h 
lOOX blancs, on obtient un blond. 



1% 



2413907 



KXEMPUB W** C. 4 

Llqulde anmoalacal g^llflant pour telnturs d'oxydatlon. 

- Coopos^ I'escen^le 14 2 g 

- Lanryl sulfate de trl^tbanolamlM (40% iiiatl&re active) 4 g 

- Oetyl-2 doddcenol commerclallsd aoaa la marque "Eutanol 6" 

. par la aocl^td Henkel 8 g 

- Dl€tbanolaniide ol^lque 8 g 

- Alcool ol^oc^tyllque oxydthylted k 30 moles d'oxyde 
d'^thyl&ne^ comnercialisg sous la marque "^ergital OC 30" 

par la aoddtd Henkel 3 g 

- Aclde ol££qiie . 21 g 

- Alcool beni^llque 12 g 

- Alcool ^thylique ^96^ lO g 
ABMoaiaque h B 19 ml 

- Aclde ^thyl^ne dlad.iie t^trac^tique vendu sous la marque 
"raiLOBB" 3,0 g 

Colorenta : 

- Para enlno ph&ol base 0,30 g 

- ftdsordne 0,65 g 

- Mdra aeino phenol base 0,65 g 

- Paratoluylfene diamine 0*15 g 
Bisulfite de sodium d » 1,32 1,2 g 

- Eau q.s.p* 100 g 

On melange dans un bol 30 g de cette formule avec 30 g d'eau 
oj^gdite ^ 6X (20 volumes). On obtient une cr&ae g^llfl^e, coaslstante, 
agr^able & l*applic:atioa et qui adh^e bien aux cb£veux.On 1* applique It l*alde 
d*un pinceau. On lalsse pauser 30* A 40 minutes et I'on rince. Les cbeveux 
se ddnftlent fadlemeat et le toucber est soyeux. On fait la mise en plis et 
l*on s&cbe. Les cbeveux sont brillents, nearveux, lis cmt du corps, du volume; 
le toucber est soyeux et le d^lage facile. Sur cbeveux* A 100% blancs on 
obtient une nuance blond dair dor£. 
EXKMPtE ir P. 1 
Crte d^illaire traitante 

- CoD^osd de l*exe]q>le 14 1 g . 

- Alcool stdarylique. oxy^thyl&ig & 2 moles d'oxyde d'^tbylSne 

vendu sous la marque de BRU 72** par le soci^tjg Atlas 15 g 

- Alcool laurique 2 g 

- Aclde tar trique q.s.p pH 5 

- Ban q.s.p* 100 g 

On aglique cette cr^me sur cbeveux propres, bumides et essor^s, 

en quantitd suffisante (60 ^ 80 g) pour bien imprSgner et couvrir la. cbevelure. 
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On laisse pauser 15 ^ 20 minutes et I* on rince. Les cheveux . 
moulli^s 8ont doux et fadles h d^mfiler. 

On fait la tnlse en pli9 et I'on s^che sous casque. 

Les cheveux s^ch^s se d^m^lent facilenient et pnt un toucher soyeux; 
5 lis scat brillantSy nerveux et ont du corps et du volume. 
EXKMPI^ H° E. 1 

Lotion structurante (application sans rin^age) 
On melange : 

Folds pour poids du com^osd de I'exeoq^le 14 avec du 
10 dlm^thyloljbthyl^ne thiourea. 

On introdult avant utilisation : 

O96 g de ce melange dans 25 ml d*eau k pH 2,5 ajust^ avec 
I'acide chlorhydrique. 

On applique le melange sur cheveux lav^s et essords avant de 
U procdder h la mise en plis. 

Les cheveux se d^m&lent facllement, le toucher est soyeux. 
On fait la mise en plls et I'on s^che. Les cheveux sont brillants, 
nerveux, lis ont du corps et du gonflant (du volume), le toucher est soyeux, 
le ddafilage facile. 
20 KXBMPia IT K. 2 

Lotion structurante (avec rin9age) ' 
On melange avant utilisation : 

2 g de dim^thylol ^thyl&ne thiourde avec 25 ml.d'une solution 
contenant • 
25 - Cpiq^osd de I'exemple 14 ' 4' • g 

- Acide chlorhydrique q.s. pH 2,5 

- Xau q.s.pl 100 ml 

/ On applique le melange sur cheveux lav^s et essords. On laisse 

panser 10 minutes et I'on rince. Le ddmfilage est facile, les cheireox ont un 
30 toucher soyegx. On fait la mise en plis et I'on s&che. Les cheveux secs.se 
ddaitent facilement, ils sont brillants, nerveux,. et ont du corps et du gon- 
flant. 

BXKMPLE F. 1 

Lotion protectrice avant permanente, 
35 - Composd de I'exemple 14 2*3 g 

- Bronire de tdtradiScyl trirndthyianmonium 0,13 g 

- Colornit 

- Farfum 

. . * Acide maldique q.e.p. pH 7,5 
40 - Bau q.^.p. , . ; 100 ml 
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EXEMPLB ir F, 2 

En rempla^ant dans l*exesiple F. 1 
2)3 g de composd de I'exeinple 14 par 

2»5 g de compost de I'exemple 13 » on obtient une composition ayant des 
5 propri^t^a aimilaires . 

Ces lotions s'appliquent sur* la clievelure pr^alab lament lav^e 
et easor^e. Elles fadlltent le d&nglage et rendent les cheveux plus lisaes. 

Apr^B realisation de la permanente, on constate que les cheveux 
sont plus doux, les pointes notamment res tent particuli&rement lisses. 
10 La force de frisure n'est pas modlfi^, elle n'est pas freiu^e. 

Apr^s 8^chage» les cheveux ne paraissent pas sensibilis^s. lis. 
sont brillants, lisses et tr&s doux. Get effet est partlculi&rement net sur 
les cheveux sensibilis^s ou color^. n 
EXEMPIZ y F. 3 
15 Lotion apr^s d^frisage alcalin. 

- CoB^'os^ de I'iexen^le 14 3»2 g 

* Chlorure de dilauryl dito^thylammonium, vendn sous la 

marque "Noramium H 2 C" par la soci^tS CECA-Prochinor 0,3 g 

- Lanoline oxy€thyl€n€e 1»2 g 
20 - Colorant 

- Farfum 

- Acide tartrique q.a.p. pH 6 

• San q.a.p. . * lOO ml 
EXKMPLE IT g, 4 

.25 Bn remp lament dans I'exemple F. 3 

3»2 g dn compost de I'exemple 14 par 
3 g du ccBq>08£ de I'exes^le 15»- 
s on obtient une compositioa ayant des prqpri£t€8 similaires. 

La lotion F. 3 ou.'F. 4 s 'applique sur la chevelure lavde et esso** 
30 r^e apr^ un d^frisage alcalin. Elle facilite le d^m&lage,' am^llore la douceur 
des cheveux et les rend plus lisses. 

Apr&s s^chage, les cheveux restent lissent, brillants et doux au 
.toucher. Get e££et est particuli^rement net anr les cheveux color^s ou sensi* 
blliB^« 

35 Cette lotion peut ^galement 6tre utilisee avant chaque mise en pile. 

Elle facilite le ddm^lage et am^liore l*aspect cosm^tique de la chevelure* 
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EXEMPIg K** G. 1 
Permaneate* 

1*) Llquide r^ducteur : 

- CoopoB^ de l'exeiq>le 14 i^i g 
5 - Adde thloglycollque 4 g- 

- Adde thlolactlque 2 g 

- Anmoaiaque • 4 g 

- Tri^thanolamlne 3>7 g 

- Opaclfiant 
lO - Parfum 

- q.».P. 100 ml 
2*) Llquide flxateur : 

- Eau oxyg€n^ q.s.p, 7^8 volumes 

- Colorant 
15 - Parfum 

• Chloxure de dllauryl dim^thylaninonluni, vendu sous la 
marque "Noranium M 2 C" par la sod^td GBGA-Prochinor. 0,4 g 

- Bau q.s.p. 100 ml 

Appllqu£e sur des cheveux trke senslbtllsds, cette permanente doune 
20 une frlsure forte, mats avec un Stat cosmdtlque tr^s boa. Lea cbeveux sont 
douz de la radne & la polnte, et apr&s sdchag^ tr6s brillauts. 
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REVEHDICATIOMS 

1, Composition cosm^tlque destlnde au traltement des cheveux ou de la 

paau, caract^rls^e par le fait qu'elle ccmtlent au mojLns un polym&re de poly- 

anaonlum quaternalre constltutf eaaentlalleMnt de ■otlfs repr^aentda par la 
fozMile (I) ; 



r r 



CO 



oc 



(CH^)-- 



CD 



10 dana laquelle : 

A'd^al^e un radical alcoyl&ne, hydroxyalcoylfene, alc€nylfene ou alcynyltee/ 
lintfalre oa ravlfifi ; 



15 



B ddal^ne : 



(a) un reste de glycol de formule - Q • z * 0 * 
. • oi3i Z d^slgne un radical hydrocarbon^ lin€alre ou ramlfig 
ou un groupenent r^pondant aux formules 



- ("CHj-CHj^-^J^ CH^-CH^- ou j^^'^^J ™2' 



20 



oil X et y d^signent un nombre en tier de 1 & 4 repr^sentant un 
degr^ de pol]^€ri8atlon dgflnl et unique ou un nombre quelcon- 
que de 1 it 4 reprgsentant un degr£ de polymiSrlsatlon moyen $ 
(b) tm reste de diamine bls-secondalre tel qu*un d&lvd de la 
pipdrazlne de foicniule : 



25 



•H^ JA- ; 

(e) un reste de diamine bls-primalre de fozmule 



- SH - Y - HH - 
oik 7 d£sig;ne un radical bydroearbon€ lin€aire ou ramifld 
ou Ic radical bivalent - fS&^^^^^^'^S-S'taSL^'^S^j^ ; 



(d) un groupement ur^yl&ne de formule * NH - CO - - 
30 ddsigne un radical alcoyle ayant de 1 & 4 at<Hnes de carbone ; 

d^igne un radical hydrocarbon^ lin^lre ou raiBi£i£ comportant de 1 ^ 12 
atomas de carbone, les radicaux peuvent dgalement former avec A 
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et les deux atomes d^azote, un radical bivalent de formule - ^ \ - ou 
- ^ " ' halogSnure et, en particulier, j 

broBure ou chlorure, n d^slgne le nombre 1. ou un nombre- entier de 3 ^ lO. ! ' 
2.' Conq)08itlon cosm^tlquc selon la revendication 1 contenant 

5 (galemnC au moins un agent de surface. 

3^ Composition cosm^tlque selon les revendicatlons 1 et 2 caracti- 

ris«e par le fait que A dfislgne un radical alcoylfene, hydroxyalcoylfene, 
alc^nyUne ou alcynylfene, contenant de 2 a 10 atomes de carbone. 

4, Conposltion selon les revendicatlons 1, 2.ou 3, caract£ris£e par\ 
10 le fait que A ddslgne un radical fithylfene, propylene, mfithylpropylfene, buty- 

Une, »^tKylbutyUne» hexam^thylfene» octam^thylfene, ddcam^thyl&ne, hydroaq^pro- 
pyUne. butenyl^ne ou butynylfene. 

5, Composition selon I'une quelconque des revendicatlons 1 A 4, 
caract^ris^e par le fait que d^signe un radical m^thyle. 

15 5, i.oiq>o6itlon cosmdtique selon I'une quelconque des revendication 1 

ai, caractdrlsde par le fait qu'elle contlent un polymfere polyamfflonium 
quatemaire rfipondant A la formule I dans laqAelle B dgslgne uri reate de glycol 
de fonoule - 0 - Z - 0 

^ • *l » *2 • significations Indiquecs dans la revendication 1. 

7, ^ ^ Composition cosm6tique selon Tune quelconque des revendicatlons I 
A5 , caractfirls^e par le fait que le polyin&rc polyairanonlum quaternaire 
r^plnd A la formula I dans laquelle B d^signe un reste d»un d6riv^ de la pip«- 
rasiiie,A , R t Rj'^i^ "y""*^ signification indiqu€e dans la revendicatiim 1. 
B. Composition cosmfitique selon I'une quelconque des revendicatlons I 

^ a\ caractdrls^e par le fait que le polymferc polyammonium quaternaire 

r^^d A la formule I dans laquelle B d^signe un reste de diamine bis-primaire 
de fonaule - NH - Y - NH - • 

A R « » Y ,n , X ayant la signification indiqude dans la revendication I. 

9, Composition cosm^tique selon l*une quelconque des revendieationa 
115, caract^rls^e par le fait que le polynAre polyammoniun quaternaire 
rdpond A la foraule 1 dans laquelle B d€signe un reste ur£ylAne de fornule 

-*.n-co-m- 

10. Composition cosm^tique selon la revendication 6. » caractdrisde 
35 par le fait qiie Z d^signe un groupenent 

.(CH2-CHjO),-CH^-CH2- ou (CH2-Cn-0)^Cn2-CH- 

CH3 CII3 • 

00 X et y ont les significations indiqu^es dans la revendication 1, 



20 



30 



34 



2413967 



l^j^^ Composition selon I'une quelconque des revendlcatlons 1 ft 9, 

cAract^TlB^e par le fait que Z et/ou Y dgslgne un radical alcoylfene ayant de 
2 ft 10 atomes de carbone. 

12. Composition selon la revendication H, caract6rig€e par le fait 
que Z et/ou Y dfisigne un radical fithylftne, propylene, dim6thyl-2 ,2-propylftnc, 
butylftne^ hexam^thylfenc, octamithyl^ne ou d^camSthylene. 

13. Composition cosm^tique selonfrevendicationslou 2, caract6ris^e par 
le fait que le polymftre de polyammonium quateraalre rfisulte de la polyconden- 
sation d*une diamine bis-tertlaire de formule : 

H - A - H (II) 
/ \ 

evee un conposd bls-haloacyl£ de fornule : 

X - (Cfl,) - CO - B - OC - (CH,) - X (III) 
2 n z n 

dans laqueUe A , R^. , X , B et n ont la signification indlqude dans la 
revendication 1. 

14-. Composition cosm^tique selon I'une quelconque des revendlcatlons 

I ft 13, caract§ris^e par le fait que ledit polym&re est present dans une 
proportion de 0,1 ft lOZ en poids du polds total de la composition. 
15^ Composition cosm^tique selon I'une quelconque des revendlcatlons 

I 'ft 14, caractdrlste par le fait qu*elle se pr^sente sous forme d*une solution 
aqueusCj hydroalcoolique, de crftme, d'^mulslon ou d* aerosol contenant des 
adjuvants habitue 11 ement utilises- en cosm^tlque choisis parmi des agents de 
.surface anionlques, catloniques, non-lonlques , amphot^res, des polymftres 
anioniques, non-loniques bu amphot^res, des polym&res cationiques ayant une 
Structure diffgrente du polymftre (I), des parfuros, des colorants, des agents 
conservateurs, des agents s£questrants, des agents ^paisslssants, des agents 
dmalsifiants, des agents adouclssants. 

16, Composition cosm6tique selon I'une quelconque des revendlcatlons 1 
ft l5, caractdris^e par le fait que le pH est comprls entre 2 et 11. 

17. Folymi^re polyammonium quaternaire constltud essentiellement de 
motifs repr^sentds par la formule (l) : 
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" N^A-^N:p-(CH2)^C0-B-0C-(CH2)^ 



(I) 



10 



dans laquelle : 

A d€aigne un radical alcoylfene, hydroxyalcoylfene, alc6nylfene,ou alcynyUne, 
lin^aire ou raiai£i€ ; 
B d€slgne : 

• (a) un reste de glycol de formule - 0 - Z * 0 - , 

o& Z d^slgne un radical hydrocarbon^ lin^aire ou randfi^ 
ou un groupement r^pondant aux formules 



-^"cH^-CHj-O.T^ CH2-CH2- ou 



+- CH«-CH- 
'I 



CH3 



oil X et y d^signent lin nombre entier de 1 4 repr^sentant un degr£ de 
polyot^riaation dSflni et unique ou un nombre quelconque de 1 & 4 repr^aentant 
15 un degrd de polym^riaation moyen ; 

(b) un reste de diamine bis-secondaire tel qu'un d£riv^ de la 
pip^razine de ■ formule : 



(c) un reste de diamine bis-primaire de formule : 



20 - NH - Y - NH - 

oik T ddslgne uii radical hydrocarbon^ lin€aire ou ramifiS ou le radical biva- 
lent - CH^'CHj-S-S-CHj-CHj- » ^ 

(d) un groupement ur€ylene de formula - HH - CO - HH - . J 
d^signe un radical alcoyle ayant de 1 ^ 4 atomcs de carbone ; 
25 d^signe un radical hydrocarbon^ linfiaire ou rami£i€ comportant de 1 ^ 12 

atomes de carbone, les radicaux peuvent ^galement fo rmer avec A et les 
deux atones d'azote, un radical bivalent de formule - ^ ^ - -ou 

- ; d^signe un halog^nure et^ en particulier, 
bromure ou chlorure, n d€signe le nombre 1 ou un nosibre entier de 3 ^10. 
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18. Polym^re selcxi la revendlcatlan 17, caract^risg par le fait que 
B dSslgne uu reste de glycol de formule - 0 - Z - 0 - 

oil Z disigne un radical hydrocarbone lin^aixe ou ramifl^ ou un groupement 
r^pondant aux fozimiles 

5 CH^-CH^-O^^ CH^-CH^" ou4--CH2 - CH-O-j-CH^-CH- 

L ^ k 

oi^ X et y d^signent im nombre entier de 1 ^ 4 reprSsentant un degre de poly- 
merisation d^finl et unique ou un nombre quelconque de 1 ^ 4 repr^aentant un * 
degr^ de polymgrisatioa voyen ; 
10 A;r^, R^, et n oat les significations indiqu^es dans la revendi<:8tion 17. 

19. FolyiB&re selon la revendication 17, caxactSrisS par le fait que 

B d€signe un reste de diamine bis-secondaire tel qu*un d€riv€ de la pip€razine 
de formule 




15 A d^signe un radical alcoylene liniaire ou ramifii ; n ddsigne un nombre 
entier de 3 ^ lO, 

R^, B^a X ont les significations^ indiqu€es dans la revendication 17. 
20. . Polym^re selon la revendication 17, caract^s£ par le fait que 

B dSsigne un reste de diamine bis-secondaire tel qu'un dSrivi de la pipdrazine 
20 de f Qxunile 




A d€signe un radical hydraa^lcoyl&ie lin^ire ou ramifLS ; 
n^ d^signe le nombre 1 ou un nonibre entier de 3 ^ 10 

^1' ^ 6^ X ont les sigaifications indiquees dans la revendlcaticm 17. 
25 21. Folym&re selon la revendication 17, caract€ris§ par le fait que 

B d^signe un reste de diamine bis-secondaire tel qu'un d€riv€ de la pip^razine 
de formule 




A d^signe un radical alc^nylene ou alcynyl^ne, lineaire ou ramifi^, n designe 
30 le nombre 1 ou un nonibre entier de 3 ^ 10 ; 

R^, et X ont les significations indiquees dans la revendication 17. 
22. Folym^re selon la revendication 17, caract£ri&£ par le fait que 

B designe un reste de diamine bis-primaire de formule : 



10 



15 



20 



25 
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- NH - Y - NH - 

©a y disigne un radical bivalent -CH2"CH2"^'^"^2'^" ' 
n d^signe le nombre 1 ou un nombre entler de 3 a 10, 

^» ^1* ^* ^" significations indiqu6es dans la revendicaticm 17, 

23^ Polym^re selon la revendication 17, caract&isfi par le fait 

que 6 d^signe un feste de diamine bls-primalre de fonmile : 

• NH - Y - NH • 

ou Y d^slgne .un radical hydrocarbon^ linfiaire ou rainifi€ ou le radical 
bivalent - CH^-CH^-S-S-CH^-CH^- ; 

A dfisigne un radical hydroxyalcoyUne lin^lre ou ramififi ; 

n d^signe le noobre 1 ou un nonbre entier de 3 & 10, 

R^, I^, x" ont les significations indiqu^es dans la revendication I7. 

24, Folyin^re selon la revendication 17, caractfirisfi .par le fait que 

B d^signe un reste de diamine bis-primaire de formule : 

- HH - Y - NH - ' 



oii Y dfisigne un radical hydrocarbon^ lin^ire ou ramifi6 ou le radical 
bivalent - CHj-CH^-S-S-CHj-CH^- ; 

A d^signe un radical alc^nyl^e ou alcynylfene lin^aire ou ramiflS ; 
n dSsigne le nombre 1 ou un nombre entier de 3 ^ 10 , 
^1* ^ ^" significations indiqu^es dans la revendication 17. 

25^ Folym&re selon la revendication 17, caractfirlsfi par le fait que 

B d^sigae un groupement urfiylfene de formule - »H - CO - MH - , 
A d^signe un radical alcoylene linfiaire ou ramififi, 
n d^signe le nombre 1 ou un nombre entier de 3 ^ 10 ; 
R^, ^ x" ont les significations indiqu^es dans la revendication 17. 
26. Polymfere selon la revendication 17, caract€ris€ par le fait que 

B dfisigne un groupement urfiylfene de formule - NH - 00 - MH - ; 
A dfisigne un radical hydroxyalcoyUne linSaire ou ramifl^ ; 
n d^igne le nanbre 1 ou un nombre entier de 3 ^ 10 ; 
R , R^, x" ont les significations indiqu^es dans la revendication 17 • 
27^ Folym&re selon la revendicaticm 17, caract&lsfi par le fait que 

B d€aigne un groupement; urdyUne de formule - NH - CO - MH - ; • 
A dfisigne un radical alc€nyUne ou alcynylfene lin€aire on ramifid ; 
n ddsigne le nombre 1 ou un nombre entier de 3 ^ 10 ; 
35 Rjj ^2 ®^ ^" ^ signification indiqu€e dans la revendication 17. 

28, Polym&res selon la revendication 17, caractfirisds par le fait 

qu»lla sent constituds essentiellement de motifs cholsls dans le groupe fomfi 



par 
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I 



cP ciP dH, 



CH3 



CH3 



f«3 



■«3 



H (CH ) H (CH«),-r-COO (CH.), 0 CO (CH-),„ 

®' Br® ® I Br® 



CH3 



F3 



r 

j Br' I Bf'^ 

CH3 
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CH, 



N — - (CH2)3 N CH^ - CONH - CO- NhCO - CHj 



®|cP ®|cP 



CH, 



CH^ 



^^^2^2 ~ ^"2 " 



CH, 



CH3 



(CH2)2 -S - S - (CH2)2-NHC0-CH2- 



CH, 

-i4 



CH^ 



CH^-CH- CH-CHj^N '^^'^^-C0'm'im2\ — M - CO " CH^- 
CH3 Gl CH^ 



- CH^ 



CH« 



CH^-C^C-CH^ - N — CH2-C0-NH-(CH2)2-NH-C0-CH2 



CH, 



29. Proc€dfi de traitement des cheveux ou de la peau, caract€ris€ 

par le fait que I'on applique sur les cheveux ou la peau une composition telle 
que d^finie dans I'une quelconque des. revendicatloas 1 a 16. 
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